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La presente invention se rapporte a un procede 
permettant d'augnoenter la sensibilite des relais a 
lames a constants sees sous ampoule scellee dits 
« Reed Relays ». 

Ce type de relais utilise comme element de 
base deux lames flexibles en materiau magnetique 
(generalement un aDiage de ferro-nickel) montees 
a I'interieur d'une ampoule remplie de gaz inerte, 
les lames traversant Pampoule au droit de scelle- 
ments. Les extremites des lames interieures a Pam- 
poule placees en regard Pune de Pautre, a une dis- 
tance de un a deux dixiemes de millimetres 
quand le contact est ouvert, viennent en contact 
a ia fermeture. Elles sont, comme tous les contacts 
de relais, recouvertes d'or ou d'un autre metal no- 
ble. Elles necessitent un champ magnetique etabli 
par une bobine cyclindrique entourant 1'ampoule. 
Le passage du courant dans la bobine produit un 
champ magnetique sensiblement paraflele aux la- 
mes, donnant naissance a un flux d'induction. Aux 
extremites libres des lames apparaissent des poles 
magnetiques de noms contraires qui s'attirent. Le 
contact entre les deux lames s'etablit lorsque la for- 
ce detraction entre les deux poles, proportionnelle 
au flux d'induction, est suflkante pour surmonter 
les resistances mecaniques. 

L'ensemble constitue par la bobine et 1'ampoule 
est generalement enrobe dans une resin e synth cli- 
que isolante et polymerisable ( resin c epoxy, poly- 
ester, etc) qui assure apres polymerisation une pro- 
tection mecanique. II existe des realisations « mi- 
niatures » de tels relais, dont les dimensions exte- 
rieures permettent de les monter sur des circuits 
imprimes largement utilises dans Ia technique des 
courants faibles. 

La sensibilite de ce type de relais est limitee 
par le fait que les lignes d'induction du circuit 
ouyert se ferment a travers un milieu non magne- 



tique; la reluctance du circuit est elevee, ce qui 
limite le flux d'induction et la force detrac- 
tion entre les lames. On a deja propose d'augm en- 
ter leur sensibilite par des moyens connus, savoir : 

En augmentant le nombre de spires de la bobine 
excitatrice, ce qui se traduit par une augmentation 
de la resistance de celle-ci et peut limiter les pos- 
•sibilites d'emploi du relais, ou bien par une aug- 
mentation de son volume, ce qui conduit a une 
augmentation des fuites et va rapidement a Pen- 
contre du resultat cherche; 

En reduisant la reluctance du circuit par Pad- 
jonction de pieces magnetiques exterieures, ce qui 
augmente le volume du relais et complique sa cons- 
truction, tout en laissant subsister, pour assurer le 
bon isolement des sorties, des entrefers dont la 
longueur reste tres importante par rapport a 1'entre- 
fer de un a deux dixiemes de millimetres existant 
entre les extremites des lames a I'interieur de Pam- 
poule. 

La presente invention permet d'accroitre la sen- 
sibilite des relais a lames a commande electromagne- 
tique sans presenter les inconvenients ri-dessus. 
EBe assure cette augmentation sans entrainer d'aug- 
mentation de la puissance d'excitation du relais. 

Selon Pinvention, le relais a lames comprenant 
Pampoule sceflee et la bobine excitatrice qui lui est 
associee est enrobe dans une resine synthetique po- 
lymerisable telle que resine epoxy, polyester, sili- 
cone, etc.) a laquefle on a incorpore un materiau 
magnetique pulverulent, constitue par exemple par 
des grains de poudre de fer de tree faibles dimen- 
sions. La resine ainsi chargee constitue un circuit 
magnetique continu de faible reluctance a travers 
lequel se ferment les lignes ^induction, {'induction 
magnetique se concentre dans la resine chargee de 
materiau magnetique, ce qui se traduit par une re- 
duction des fuites magnetiques. 
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Le procede d'enrobage du relais suivant Finven- 
tion permet de reduire de facon notable la force 
magneto-motrice NI necessaire a la commande du 
relais, et permet de reduire, soit le nombre de spi- 
res de la bobine excitatrice, soit le courant d'excita- 
tion, soit Tun et Fautre, ce qui correspond a une 
reduction de la puissance cPexcitation du relais et 
simtdtanement a un temps de reponse plus faible. 

La force magneto-motrice NI 0 correspondant au 
seuil de fonctionnement du relais enrobe selon 
Finvention est fonction de la charge en materiau 
magnetique pulverulent incorpore a la resine syn- 
thetique utilisee comme liant. En incorporant a 
une resine epoxy une charge de poudre de fer de 
500/100 en poids, on a pu reduire de 30 a 40 % 
la force magneto-motrice necessaire a la fermeture 
du relais, les chiffres ci-dessus etant donnes a titre 
d'exemple non limitatif, le rapport entre le poids 
de la charge magnetique et le poids de la resine 
utilisee comme liant dependant essentiellement des 
caracteristiques de cette derniere et des precedes 
utilises pour realiser le surmoulage. 

Apres surmoulage et polymerisation, le relais se 
presente sous forme cFun bloc compact dont les 
dimensions ex cedent de pen les dimensions du re- 
lais non enrobe. L'isolement entre les sorties du 
relais enrobe reste ties bon, les grains du mate- 
riau magnetique utilise n'etablissant pas de conti* 
nuite elect ri que. II est toujours compatible avec les 
conditions electriques imposees a ce type de relais. 

La figure 1 jointe au texte donne a titre d'exem- 
ple non limitatif une vue en coupe d'un relais a 
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lames vibrantes suivantes suivant la presente inven- 
tion. 

L'ampoule 1 contenant les lames magnetiques 
flexibles 2 et 3 est montee dans 1'axe d'une bo- 
bine cylindrique 4 qui reooit le nobinage dans le- 
quel circule le courant d'excitation. Les extremi- 
tes fixes des lames sont raccordees aux sorties 5 et 
6, et les extremites du bobinage aux sorties 7 et 8, 
Les contacts 9 et 10 sont places aux extremites li- 
bres des lames magnetiques, en regard fun de Fau- 
tre. L'ensemble est surmoule dans le melange resine- 
materiau magnetique pulverulent 11. Des precau- 
tions sont prevues pour que ce melange ne penetre 
pas entre Finterieur de la bobine et l'ampoule 1 
par exemple, par remplissage prealable au moyen 
d'une cire isolante 12, fermeture des orifices, etc. 

r£suh£ 

La presente invention concerne le relais a lames 
vibrantes a contacts sees sous ampoule sceQee, a 
commande elect romagneti que, dont la sensibilite 
est augmentee en surmoulant le relais, compre- 
nant Fampoule et la bobine excitatrice qui hri est 
associee, au moyen d'une resine isolante porymeri- 
sable, a laquelle est incorpore un materiau magneti- 
que pulverulent. A titre de produits industriels 
nouveaux, les relais enrobes selon Finvention. 
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